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ME MO IRE DESCRIPTIF 
a I'appui d'une demande de 

BREVET D 1 INVENTION 



SociStesdites: 50CIETE DE PR0DUIT5 CHIMIQUE5 D 1 AliBY 

Bt 

BLANCS MINERAUX DE PARIS 



pour : Proc6d6, et produits pulvirulents, permettant 
le traitement fongicide et bactericide du bois et des 
colles uree-formol utilisies dans iHndustrie du bois. 



Les colles utilisees dans l'industrie du bois 
(panneaux de particules agglom£rees , contreplaqu6s r etc....) sont 
constitutes gen6ralement de polymere uree-f ormol. Elles sont, en 
general chargers a l f aide d'amidon et da matieres pulverulentes 
5 min6rales dans le but d'augmenter leur viscosite a chaud. 

Ainsi que le bois, ces colles sont sensibles a des 
micro-organismes, bactfiries, champignons qui nuisent a leur conserva- 
tion et a leur esthetique. 

La presente invention a pour but d^bvier a cet 
10 inconvenient en incoroorant a une charge pulverulente minerale 

utilisee, au moins un nroduit fongicide et bactericide, de preference 
amine et cationique ou nalogene aramatique. 



Les charges le plus souvent utilisees sont les 
rbonates de chaux amorphes et cristallises (craie, calcite, dolomie 
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etc**) les argiles et kaolin, les sulfates de calcium et de baryum, 
les silices cristallines et fossiles dont la granulometrie est 
inferieure a 0,1 mm. 

Les produits fongicides ou bactericides appliqu§s 
5 suivant 1" invention sont de priffirence choisis dans les families 
de produits chimiques suivants : 

- Derives halogines aromatiques : 

Trichloroph6nol et leurs sels 
Pentachlorophenol 
^0 Bromophenol 

D6riv6s alkyl£a des prfice'dents 

- Derives cationiques : 

- Amines ou polyamines grasses de formule g6nerale 




ou R est un radical hydrocarbon^ satur6 ou insatur§, dont 
le nombre. d'atomes de carbone peut Stre compris entre 8 et 
22 et plus avantageueement 12-14 et qu 



n est compris entre 1 et 5, et 
n* compris entre 1 et 4 



Sels d'amines ou de polyamines : par exemple = acitate, 
chlorhydrate, farmiate, pentachloraphfinate, etc... 



Alkylaminaacide de formule generale : 

R - NH - (CH-), - CODH et leur sels (R = Q R a C„) 



Sels d 1 ammonium quaternaire 



25 




4 



ou « chalne hydrocarbon6e combe d6fini pr6cedemment 
R^ a chatne hydrocarbonSe. comme d6fini precGdemment ou 
chaine alkyl de C a C- 
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R;j = chaine alkyl de a C 3 

ou groupement phenoxy ou aramatique halogene 
= chaine alkyl a C 3 , ou benzol ou ethyl benzyl ou 
chloro dichloro benzyl, etc*,. 

L 1 anion A" peut 6tre ; 
un halogenure 

un methyl ou 6thyl sulfate 

un chlorophenate ou polychlorophenate 

etc • » » 

Ces produits catianique3 ainsi definis, sont g6n6ra- 
lewent fabriqufis par hydrogenatian catalytique des nitriles* Toutefois, 
la prSsente invention parte Sgalement sur les produits de condensation 
d'un acide gras avec une polyethylene polyamine, generalement d^nomraest 
araidaamine, imidazoline ou glyoxalidine. 

Lbb techniques d 1 incorporation du fongicide ou bacteri-. 
cide sur la charge sont avantageusement celles qui ont £te d6crite« 
ant6rieurement dans les brevets n* 1.067*362 et 1 .076.237 et I'ad- 
dition n* 67.546 a ce dernier brevet, d§pos£s par la Society des 
BLANCS MINERAUX DE PARIS, co-inventeur de la presente invention. 

Les doses d'emploi des fongicides ou bactericides 
par rapport au poids de colle, sont ralativement faibles et peuvent 
descendre au-dessous de 10 mg/kg • 

Elles n'excedent g6n6ralement pas 1 g/kg. 

Ces charges sont incorporees a la colle a raison de 
5 a 50% en poids. 

Elles comportent des quantitfis de fongicide ou bacte- 
ricide prficedemment difinies qui varient de 0,01 a 1$. 

De cette facon, les quantites relativement faibles 
de fongicide ou bactericide n£cessaires a la protection de la colle 
et du bois, peuvent Stre facilement et ef f icacement distributes 
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dans la masse da la colle 
Examples : 

1) Argile kaolinique du bassin de Montguyon, de granulometrie infe- 
rieure a 15 microns, traitee pax 0,3% de NQRAMIUM C 85 (chlorure 

5 . de cocodimethylbenzyl ammonium) de la 5QCIETE DE PR0DUIT5 CHIMIQUE5 
D'AUBY. 

2) Craie du bassin parisien , de granulometrie inferieure a 23 microns, 
trait6e par 0,5% de pentachlorophenate d 1 amine de coprah. 

3) Argile kaolinique definie comme ci-dessus, exemple 1, traitee 
1 0 par 0,2% de chlorure de cocotrimethyl ammonium. 

Bien entendu, les exemples de realisation exposes 
ci-dessus ne sont nullement limitatifs et 1 1 an peut, sans sortir du 
cadre de l'invention, modifier de toute facon convenable, le choix et 
les pourcentages des charges et additifs mis en oeuvre, suivant les 
15 caracteristiques des bois et des colles utilises. 



RESUME 

1 Procede, et produits pulverulents , permettant le traitement 
fongicide et bactericide du bois et des colles uree-formol utilisees 
dans l'industrie du bois, procede Bt produits qui se caracterisent par 
20 1' incorporation a une charge minerale pulverulente utilisee, d'au 
moins un produit fongicide et bactericide, de preference amine et 
cationique ou halogene aromatique. 

2.- Les produits fongicides ou bactericides appliques suivant I'irt- 
vaqtion sont de preference choisis dans les families de produits 
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himiques suivants ; 

D§riv6s halogenes aromatiques : 

Trichloraph6nol et leurs sels 

Pentachlbrophenol 

Bromophenol 

D6riv6s alkyles des precedents 

Derives catianiques 

- Amines au polyamines grasses de formuie generale : 

R -[nH 2 ou R - NH (CH 2 ) -J - t NH^ 

ou R est un radical hydrocarbone sature ou insature, dont 1 
nombre d'atomes de carbone peut fitre compris entre B et 22 
et plus avantageusement 12 - 14 et oD 
n est compris entre 1 et 5, et 
n 1 compris entre 1 et 4 

- 5els d 1 amines ou de polyamines j par exemple = acetate, 
chlorhydrate f formiate, pentachlorophenate, etc,., 

- Alkylaminoacide de formuie gen§rale : 

R - NH - ( CH 2 ) 2 - CG0H et leurs sels { R » C B S C^) 

- Sels d 1 ammonium quaternaire 

+ 



R 



R 2 



R 1 - N C— R 3 



A" 



4 

ou R^ = chaine hydrocarbonee comme defini precidemment 

R 2 = chaine hydrocarbonee comme defini precedemment ou 

chaine alkyl de a 
R^ = chaine alkyl de a ou groupement pheaoxy ou 

aromatioue halogene 
R 4 = chaine alkyl a C 3 , ou benzyl ou ethyl benzyl ou 

chloro dichloro benzyl, etc... 

L'anion A"" peut Stre : 
un halogenure 

un mithyl ou ethyl sulfate 

un chlorophenate ou polychlorophenate etc... 
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3,- Ces produits cationiques ainsi definis, sont generalement 
fabriques par hydrogenation catalytique des nitriles. Toutefois, 
la pr^sente invention porta igalement sur les produits de condensation 
d'un acide gras avec polyethylene polyamine, generalement denommes i 
5 amido-amine, imidazoline ou glyoxalidine. 

4«- Lea doses d'emploi des fongicides ou bactericides par rapport 
au poids de colle, sont relativement faibles et peuvent descendre 
au-dassous de 10 mg/kg. 

Elles n'axcedent generalement pas 1 g/kg* 

ID Cea charges sont incorporfies a la colle a raison de 5 a 50$ en 

poids* 

Elles comportent des quantitis de fongicide ou bactericide pr6c4~ 
demmant dfifinie qui varient de 0,01 a 1<. 

5,- Lbs charges le plus souvent utilises sont les carbonates de 
15 chaux amorphaa et cristallises { crais, calcite, dolomie etc..) 
les argiles et kaolin, les sulfates de calcium et de baryum, lea 
silicas cristallineB etfbsailes dont les granulometriea sont inffiri* r 
eures a 0,1 mm* 




